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La presente invention concerne un joint de valve ou de pompe pour 
realiser l'etancheite d'un dispositif de distribution de produit fluide comportant 
une valve ou une pompe montee sur un reservoir de produit. 

Plus particulierement, les joints de l'invention sont adaptes a etre utilises 
5 d'une part dans des dispositifs de distribution de produit fluide sous pression 
comportant une valve, notamment une valve doseuse, et d'autre part dans les 
dispositifs de distribution de produit fluide non pressurises comportant une 
pompe. 

Les joints utilises dans le cadre de dispositifs de distribution de produit 

10 fluide sous pression, tels que des dispositifs aerosols, doivent satisfaire un 
certain nombre de conditions et remplir certaines exigences. Ainsi, ces joints 
doivent fournir de bonnes proprietes mecaniques, assurer une bonne resistance 
k l'humidite et garantir des faibles gonflements lorsqu'ils sont en contact avec les 
propulseurs. Ces caracteristiques sont notamment particulierement importantes 

15 pour les joints dynamiques qui forment l'etancheite entre la soupape mobile de 
la valve et la chambre de valve qui contient la dose k expulser. 

Pour des raisons diverses, notamment ecologiques, des propulseurs de type 
CFC ont ete dans une grande mesure remplaces par des propulseurs du type 
HFC-134a ou HFC-227, avec ou sans alcool. L'utilisation de tels propulseurs, 

20 notamment lorsqu'ils sont utilises avec un ajout d'environ 20% en poids 
d'ethanol, augmente les contraintes sur les joints, de sorte que les materiaux 
classiques utilises precedemment en conjonction avec les gaz CFC ne 
presentent plus les caracteristiques optimales. 

D'autre part, les joints utilises dans des dispositifs de distribution de produit 

25 fluide non pressurises, et notamment dans les pompes, doivent egalement 
satisfaire plusieurs conditions et remplir un certain nombre d'exigences. Ainsi, 
ces joints doivent presenter une bonne tenue aux solutions, notamment aux 
solutions eau/ethanol, c'est-a-dire des solutions contenant de l'eau, de 1'ethanol 
ou un melange d'eau et d'ethanol. D'autre part, ces joints doivent fournir une 

30 bonne resistance a Thumidite et garantir une bonne tenue aux agents de 
conservation, tels que les ammonium quatemaires. 

La presente invention a done pour but de fournir des joints de valve ou de 
pompe qui remplissent les exigences susmentionnees. 

La presente invention a done pour but de fournir un joint de valve destine 

35 a venir en contact avec un produit fluide et un propulseur du type HFA avec ou 
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sans alcool, qui garantisse un bon niveau de proprietes mecaniques et/ou de 
faibles gonflements et/ou une bonne resistance a 1'humidite. 

La presente invention a aussi pour but de fournir un joint de pompe qui 
garantit une bonne tenue aux solutions eau/ethanol et/ou une bonne resistance 
5 a l'humidite et/ou une bonne tenue aux agents de conservation, tels que les 
ammonium quatemaires. 

La presente invention a encore pour but de fournir des joints de valve ou 
de pompe qui sont simples et peu couteux a fabriquer. 

La presente invention a done pour objet un joint de valve ou de pompe 
10 pour realiser l'etancheite d'un dispositif de distribution de produit fluide 
comportant une valve ou une pompe montee sur un reservoir de produit, 
caracterise en ce que ledit joint comprend un ou plusieurs des materiaux 
elastomeres suivants : 

(a) un nitrile hydrogene (HNBR) 
15 (b) un polyoctene ethylene (POE) 

(c) un butyl ou halobutyl. 

Avantageusement, ledit joint comprend: en outre un ou plusieurs autre(s) 
ingredient(s) tels que des. charges minerales et/ou des charges noir de carbone 
et/ou des agents de vulcanisation et/ou des colorants et/ou des agents de mise 
20 en oeuvre et/ou des plastifiants. 

La presente invention a egalement pour objet un dispositif de distribution 
de produit fluide sous pression, comprenant une valve pourvue d'une soupape 
mobile, ladite valve etant montee sur un reservoir contenant le produit fluide et 
un propulseur avec ou sans alcool, le dispositif comportant au moins un joint de 
25 col entre la valve et le reservoir et un joint dynamique dans lequel coulisse ladite 
soupape, au moins un desdits joints etant realise selon la presente invention. 

De preference, le propulseur comprend un gaz du type HFC-134a ou 
HFC-227. 

La presente invention a egalement pour objet un dispositif de distribution 
30 de produit fluide non pressurise, comprenant une pompe montee sur un 
reservoir contenant le produit fluide et au moins un joint entre la pompe et le 
reservoir, ledit joint ou au moins un desdits joints etant realise selon la presente 
invention. 
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Selon une premiere variante, le joint comporte en tant que polymere de 
base essentiellement un elastomere nitrile hydrogene (HNBR). Cet elastomere 
de nitrile hydrogene presente la formule chixnique gen6rale suivante : 
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CH, — CH.,— CH 1 — CH 



CR,— CH 



CsN 



r 
IPC 



CH 



CH — CH-, 



Ce produit est disponible sur le rnarche, notamment par la societe BAYER 
15 ou la societe NIPPON ZEON. 

Cet elastomere n'a a ce jour jamais ete utilise en tant que materiau de joint 
de valve ou de pompe. 

En tant que joint de valve, il s'avere qu'au contact d'un produit fluide du 
type HFC- 134a ou HFC-227, avec ou sans alcool (par exemple de l'ethanol), il 
20 presente d'excellentes propri^tes mecaniques, de sorte qu'il est particulierement 
adapts a etre utilise en tant que joint dynamique. Bien entendu, il est egalement 
utilisable en tant que joint de col dans un tel dispositif aerosol pour realiser 
Tetancheite entre la valve et le reservoir contenant le produit et le propulseur. 
Selon une deuxieme variante, le joint peut etre realise sous la forme d'un 
25 alliage comprenant du HNBR et du polyoctene ethylene (POE). L'ajout de 
polyoctene garantit notamment des proprietes de faible gonflement en contact 
avec des propulseurs du type HFC, avec ou sans alcool. 

Des resultas particulierement favorables ont notamment ete obtenus avec 
un materiau de joint comprenant environ 20% en poids de HNBR et environ 
30 80% en poids de POE. Dans cette composition, le joint est de plus 
particulierement economique et facile a fabriquer. 

Selon une troisieme variante de realisation, le composant elastomere du 
joint peut etre un alliage de HNBR et de butyl (ou halobutyl). L'ajout de butyl 
ou d'halobutyl fournit des joints ayant une bonne resistance a Thumidite ainsi 
35 que des faibles gonflements dans des propulseurs du type HFC, avec ou sans 
alcool. Des resultats avantageux ont notamment ete obtenus avec un materiau 



de joint comportant environ 60% en poids de HNBR et environ 40% en poids 
de butyl ou d'halobutyl. 

Selon une quatrieme variante, le composant elastomere du joint peut etre 
un alliage de HNBR et Methylene propylene (EP) ou un alliage de HNBR et 
5 d'6thylene propylene diene (EPDM). Ce type d' alliage permet d'obtenir pour les 
joints de faibles gonflements, notamment avec des propulseurs du type HFC 
avec ou sans alcool, tout en maintenant un bon niveau de proprietes 
mecaniques. Des resultats favorables a un cout de fabrication raisonnables ont 
notamment ete obtenus avec des joints comprenant environ 50% en poids ou 

10 plus de HNBR et environ 50% en poids ou moins de EP ou de EPDM. 

Selon encore d'autres variantes, le composant elastomere peut egalement 
etre un alliage de HNBR et de caoutchouc de polychloroprene (CR) ou un 
alliage de HNBR et de caoutchouc styrene butadiene (SBR). Ces deux types 
d'alliage pennettent d'obtenir des joints ayant de bonnes proprietes mecaniques 

15 et presentant de faibles gonflements dans des propulseurs de type HFC, avec ou 
sans alcool. 

Le HNBR est un composant elastomere qui est tres avantageux en ce qu'il 
fournit de bonnes proprietes mecaniques. II est toutefois envisageable de 
realiser des joints comprenant conune composant elastomere du polyoctene 

20 ethylene (POE). Ce type de joint, notamment lorsqu'il ne comporte que du 
polyoctene 6thyl&ne en tant que composant elastomere, presente de bonnes 
propri6t6s mecaniques et de faibles gonflements en contact avec des 
propulseurs du type HFC, avec ou sans alcool. 

D'autre part, il est egalement envisageable de realiser des joints comportant 

25 comme composant elastomere du butyl ou de l'halobutyl. Ce type de joint, 
notamment lorsqu'il ne comporte que du butyl ou de l'halobutyl en tant que 
composant elastomere, presente une bonne resistance a l'humidite ainsi que de 
faibles gonflements dans des propulseurs du type HFC, avec ou sans alcool. 

Tout les materiaux de joints decrits ci-dessus peuvent en outre comprendre 

30 un ou plusieurs autre(s) ingredient(s), generalement bien connu(s) dans le 
domaine des joints. En particulier, les formulations des joints peuvent 
comprendre des charges minerales ou des charges noir de carbone, des agents 
de vulcanisation, des colorants, des agents de mise en oeuvre ou des plastifiants. 
Les joints de valve pour distributees aerosols selon l'invention peuvent 

35 done etre utilises dans un grand nombre duplications, leur formulation 
dependant principalement des exigences mecaniques et d'etancheite 
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particulieres ainsi que des produits et des propulseurs a mettre en contact avec 
lesdits joints. 

Selon un autre aspect de 1'invention, les joints de la presente invention 
sont egalement applicables aux dispositifs de distributeur de produit fluide non 
5 pressurises comportant une pompe montee sur un reservoir. Dans ce cas, le ou 
les joints assurant Tetancheite entre la pompe ou le reservoir peuvent etre 
realises dans Tun des mat&iaux decrits ci-dessus, ce qui permet d'obtenir une 
bonne tenue aux solutions eau/ethanol, une bonne resistance a l'humidite ainsi 
qu'une bonne tenue aux conservateurs, notamment aux ammonium 
10 quaternaires. Ces proprietes sont particulierement avantageuses dans les 
formulations de joint comportant du HNBR, seul ou en alliage. 

La facilite de fabrication et le cout modere sont egalement des aspects 
avantageux des joints de la presente invention. 

Bien que des rapports de compositions particuliers ont ete decrits ci-dessus 
15 en reference aux diverses variantes de formulation des joints, la presente 
invention n'est pas limitee a ces rapports, et la portee du brevet est definie par 
les revendications annexees. 
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Revendications : 

1. - Joint de valve ou de pompe pour realiser l'etancheite d'un dispositif de 
distribution de produit fluide comportant une valve ou une pompe montee sur 
un reservoir de produit, caracterise en ce que ledit joint comprend un ou 
plusieurs des materiaux elastonieres suivants : 

5 (a) un nitrile hydrogen^ (HNBR) 

(b) un polyoctene ethylene (POE) 

(c) un butyl ou halobutyl. 

2. - Joint selon la revendication 1, dans lequel ledit joint comprend un 
alliage de HNBR et de POE. 

10 3.- Joint selon la revendication 2, dans lequel le joint comprend environ 

20% en poids de HNBR et environ 80% en poids de POE. 

4. - Joint selon la revendication 1, dans lequel ledit joint comprend un 
alliage de HNBR et de butyl ou d'halobutyl. 

5. - Joint selon la revendication 4, dans lequel ledit joint comprend environ 
15 60% en poids de HNBR et environ 40% en poids de butyl ou d'halobutyl. 

6. - Joint selon la revendication 1, dans lequel ledit joint comprend un 
alliage de HNBR et d'ethylene propylene (EP) ou d'ethylene propylene diene 
(EPDM). 

7. - Joint selon la revendication 6, dans lequel ledit joint comprend environ 
20 50% en poids ou plus de HNBR et environ 50% en poids ou moins de EP ou de 

EPDM. 

8. - Joint selon la revendication 1, dans lequel ledit joint comprend un 
alliage de HNBR et de caoutchouc polychloroprene (CR). 

9. - Joint selon la revendication 1, dans lequel ledit joint comprend un 
25 alliage de HNBR et de caoutchouc styrene butadiene (SBR). 

10. - Joint selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans 
lequel ledit joint comprend en outre un ou plusieurs autre(s) ingredient(s) tels 
que des charges niinerales et/ou des charges noir de carbone et/ou des agents de 
vulcanisation et/ou des colorants et/ou des agents de mise en oeuvre et/ou des 

30 plastifiants. 

11. - Dispositif de distribution de produit fluide sous pression, comprenant 
une valve pourvue d'une soupape mobile, ladite valve etant montee sur un 
reservoir contenant le produit fluide et un propulseur avec ou sans alcool, le 
dispositif comportant au moins un joint de col entre la valve et le reservoir et un 



joint dynamique dans lequel coulisse ladite soupape, caracterise en ce qu'au 
moins un desdits joints est realise selon Tune quelconque des revendications 
1 a 10. 

12. - Dispositif de distribution selon la revendication 11 dans lequel le 
propulseur comprend un gaz du type HFC- 134a ou HFC-227. 

13. - Dispositif de distribution de produit fluide non pressurise, comprenant 
une pompe montee sur un reservoir contenant le produit fluide et au moins un 
joint entre la pompe et le reservoir, caracterise en ce que ledit joint ou au moins 
un desdits joints est realise selon Tune quelconque des revendications 1 a 10. 



